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(54) HydrolzolaCnt termoplastickfi hmota 



OCelem vynfilezu je ziskfini hydroizolacni ter- 
moplastickS hmoty W16 ncbo jine barvy, ktera 
by mfila zvySenou ohebnost za chladu a byla 
vhodna k vytvafeni plosnfch a jinfch utvaru a 
povlaku na nosnem podkladu. 

Hmota podle vynalezu sestava z 60 ai 15 % 
hmot. amorfniho polypropylenu o molekularnl 
hmotnostl 60 000 at 400 000 s bodem mfiknull 
nad 130 °C KK, 5 ai 30 % hmot. ole}Ov6ho zmfik- 
Covadla o viskozltfi 20 aX 200 cSt pft 50 °C a 35 
at 55% hmot. mineralniho plniva a pigments. 
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Vynalez se tfka hydroizolaCni termoplastick6 
hmoty na bfizl uhlovodiku, obsahujici zmekCo- 
vadlo a plniva. 

Dosud pouZivane hydroizolaCni hmoty, Jako 
jsou asfalty a jlm podobne materlaly, jsou zpre- 
vidla Cerne barvy. Pohlcuji proto sllnfi slunefinl 
papTsky a v dusledku toho se pomerne rychle 
roikladajl chemicky a mechanlcky. Jejich oheb- 
nost za chladu }e nedostateCnfi a proto se pfed- 
pisuje normami, aby hydroizolaCni prace se jiml 
provadfily za teplot nad +5°C coZ omezuje sta- 
vebni sez6nu. Pfi pouZiti jako hydroizolaCni 
vrstva na stevebnich objektech se tyto hmoty 
mechanlckym namahanim pfl deformacich za 
chladu trhaji nebo praskajt. Nasledkem toho pak 
dochazl k prosakovani vody poruSe-nou hydro- 
izolaCni vrstvou. 

Uvedene nedostatky odstraftuje podle vynale- 
zu hydroizolaCni termoplastlcka hmota na bazt 
uhlovodiku obsahujiclch zmfikCovadlo a plniva. 

Jeji podstata spoCWa v torn, Ze sestava z 60 
at 15 % hmot. amorfniho polypropylenu o mole- 
kularni hmotnosti 60 000 aZ 400 000 s bodem 
mfiknuti nad 130°CKK, 5 aZ 30 % hmot. olejovfi- 
ho zmfikCovadla o viskozitfi 20 aZ 200 cSt pfl 
50 °C a 35 aZ 55% hmot. mlnerainlch plmv a 
pigments Podle dalslch vfznaku vyn61ezu muZe 
b<rt olejove zmfikCovadlo tvofeno olejovfm poly- 
propylenem o molekularni hmotnosti 400 aZ 600 
nebo ropnfm olejem o viskozitfi 0,20 aZ 2,00 
cm 2 - 1 pfi 50 °C. Konecnfi podle posledniho v?- 
znaku muZe byt 2 az 10 % hmot. plniva tyofeno 
supinkovfm hlinikem nebo slidovfmi Suplnkami 
a zbytek 33 az 40 % hmot. mlneralnim plnivem. 

Podle vynalezu se ziska hydroizolaCni termo- 
plasticka hmota bile nebo jine barvy, se zvfSe- 
nou ohebnosti za chladu, vhodn* k vytvafeni 
plosnfch a Jlnych utvaru a povlakii na nosnem 
podkladu. 



Amorfnl polypropylen )e sam o sobe v ten- 
kych vrstvfich prosvitnf a ma btlou az svfitle 
naZloutlou barvu. Pf Unisenim vhodnfch plnldel, 
pNpadnfi barevnych pigmentu se z nfij vyrobi 
hmota libovolne barvy, pfipadne se zvfsenou 
odrazivosti svetelnfch a sluneCnich paprskQ. 
Pomoci vhodnfch olejovfch zm&kCovadel se 
stane amorfni polypropylen hmotou ohebnou Jak 
zatepla tak i zastudena. 

Hmota podle vynalezu je dale bltZe popsana 
podle dvou pfikladu provedeni. 

PHklad 1 

Hmota, sestavajici z 33% hmot. amorfniho 
polypropylenu s bodem mfiknuti 158 °C KK byla 
zah?ata se 17% olejoveho polypropylenu o mo- 
lekuldrni vaze 400 aZ 600 a roztavena pfi teplotfi 
160 at 180 °C. Pote se do taveniny pf imisllo plnl- 
vo o 47 % hmot. mlete kfidy a 3 % hmot. Supin- 
koveho hliniku v paste. 

Hmota vykazovala bod mfiknuti nad 140 °C KK, 
bod lamavosti podle Frasse pod -25 °C a odraz- 
nost svetelnfch paprsku nad 70 %. Hmota byla 
ve vrstvfi tluste 2,5 mm ohebna pfi teplote 
— 15 °C kolem trnu o prumfiru 10 mm. 

Pfiklad 2 

Hmota, sestavajici z 33% hmot. amorfniho 
polypropylenu s bodem mfiknuti 158 °C KK, byla 
zahfata s 19 % hmot. mineralniho oleje o visko- 
zitfi 0,70 cm'S" 1 pfl 50 °C a roztavena pfi teplotfi 
160 aZ 180 °C. Do taveniny bylo pfimiseno 48 /o 
hmot mikroasbetu objemove hmotnosti 1600 g/ 
/Htr. Hmota vykazovala tyteZ vlastnostl jako 
v pfikladu 1. 



PftEDMCT VYNALEZU 



1 HydroizolaCni termoplastlcka hmota na bazi 
' uhlovodiku, obsahujici zmfikCovadlo a plniva, 

vyznaCena tim, Ze sestava z 60 aZ 15 % hmot. 
amorfniho polypropylenu o molekularni hmot- 
nosti 60 000 aZ 400 000 s bodem mfiknuti nad 
130 °C KK 5 aZ 30 % hmot. olejovfiho zmfikco- 
vadla o viskozitfi 0,20 aZ 2,00 cmV 1 pfi 50 °C 
a 35 aZ 55 % hmot. mineralniho plniva a pig- 
ments. 

2 HydroizolaCni hmota podle bodu 1, vyznaCena 
' tim, Ze olejovfi zmfikCovadlo je tvofeno olejo- 



v^m polypropylenem o molekularni hmotnosti 
400 aZ 600. 

3 HydroizolaCni hmota podle bodu 1, vyznaCena 
* tim Ze olejovfi zmfikCovadlo je tvofeno rop- 

n?m olejem o viskozitfi 0,20 aZ 2,00 cm 2 s^ 
pfi 50 °C. 

4 HydroizolaCni hmota podle bodu 1 aZ 3, vy- 
" znaCenS Urn, Ze 2 aZ 10 % hmot. plniva je 

tvofeno supinkovfm hlinikem nebo slidovymi 
Supinkami a zbytek 33 az 40% hmotnosti 
tvofi minerainl plniva. 
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